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@ Blelbleche und -binder. 

© Blelbleche und -binder sind zum Schutz gefien die 
Primfirbildung von Bleikarbonat mit einer SchVttzschlcht 
vereehen. Um eine einheitllche greue, festhefteiide Bleikar- 
bonatschidit zu gewfihrlefsten, besteht die Schiitzschlcht aus 
natQrIichen oder modifizierten natOrlichen Haizen. 
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Bleibleche und -bSndet 



Die Erfindung betrifft Dleibleche und -bfinuer, dereb ober- 
f lachen nit einer Schutzfichieht gegen die Bildung der 
durch Primarkorrosion entstehendeii weiBen basiechen Blei- 
karbonatschichten versehen sind sowie ein Verfahren zat 
Berstellung der Schutzschicht. 

Die hohe KorrosionsbestSndigkett gegenUber normaler Atmo- 
spbSre, das asthetisch befriedigende Aussehen sowie die 
gute Verarbeitbarkeit aufgrund der grofien Ouktilitat haben 
Bleibleche und -bander zu einea ausgeaseichneteu und viel- 
fieitigen erprobten Herkstoff fOr das Bauwesen genacht. 
Wenn Bleibleche und -bSnder der nornalen AtmosphSre ausge- 
setzt sind, bilden sie sunfichst eine Deckschicht aus Oxid 
und dann durch Reaktion nit den atnosphar isciien Kohlen- 
dioxid eine Patina aus Bleikarbonat . Dieser sogenannte 
Edelrost ist stark faaf tend sowie in normaler Luf tf euchtig- 
keit unloslich und verleiht in sauberer AtnosphSre den an- 
gewitterten Bleiblechen und -bSndern ein silbergraues bis 
schiefergraues Aussehen einheitlicher Farbtonung, das all- 
gemein als asthetisch befriedigend anerkannt ist. 

Bei Bewitterung in feuchter Atmosphare nit ungenSgendem 
Angebot an Kohlendioxid in Wasser k5nnen sich jedoch die 
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SchutZ8chichten aus Bleikarbonat nur ungeniigend ausbildea. 
Sie haften zunachst schlecht und werden von Regenwaseer 
abgeschweinint, so dae die Bauwerke verunreinigt werden kon- 
nen. Auch wird die Ausbildung der gewunschten eine ein- 
heitliche metallisch-graue parbtpnung aufweisencien Blei- 
karbonatschichten auf der dberf lache von Bleiblechen und 
-bandern zunachst erheblich gestort. 

Dm das zu vermeiden, ist. es bekannt, Bleibleche und -ban- 
der nit elner Schutzschicht aus sphnell. i;rocknendem soge- 
nannten Patinationsol. aiif Waqhsbasis zu versehen. Dadurch 
wird die Oxidation und damit die. Ausbildung von Edelrost 
in die gewiinschte, einbeitliche metallisch-graue parbto- 
nung gesteuert. Von Nachteil ist jedoch, daB sicb die 
Bleibleche und -bander wegen der paftwirkung oer Wachs- 
schicht nicbt ohne entsprechence Gegenmafinahmen etapeln 
bzw^ aufwipkeln lassen, Darfiber hinaus behindert die 
Wachsschicht das Benetzen der Obierflachen der miteiuander 
zu verbindenden Bleibleche bzw. -bander mit flussigem Lot. 
Perner sind die Piigestellen nach dem Loten nicht vor dem 
Zutritt der Atmosphare vollstandig geschutzt^ so dafi be- 
reits nach relativ kurzer Zeit die unerwunschte Primarbil- 

dung von Bleikarbonat mit schlechter. Haf tung in den an die 

• . ' ' ' • 

Lotnaht angrenzenden Bereichen auftritt, 

ES ist die Aufgabe der Erfindung,, bleibleche und -bander 
mit einer solchen Schutzschicht. zu versehen, die das Sta- • 
pel der Bleibleche bzw. dasAufwickeln der Bleibander prob- 
lemlos zulaBt, die Ausbildung von eine einneitliche metal- 
lisch-graue parbtonung aufweisenden festhaftenden Bleikar- 
bonatschichten auf der Oberflache der Bleibleche und -ban- 
der bei Bewitterung gewahrleistet, die Lotstelle und das 
Lot wahrend des Verbindungsvor gauges gegen Oxidation 
schfitzt, die Grenzflachenspannung zwischen Werkstoff und 
flSssigem Lot optimal herabsetzt und die an die Lotnaht 
angrenzenden Bereiche vor der Primarbildung von Bleikarbo- 
natschichten schutzt. 



0137535 

- 3 - 



Gelost ist diese Aufgabe dadurch, daB die Bleibleche unu 
-bander mit einer Schutzschicht auf der Basis von natfir- 
lichen Oder modif izierten natUrlichen Harzen vefseheu • 
sind. Die lackartige Schutzschicht ist bei den iiblichen ^ 
AuBentemperaturen auch unter Berucksichtigung der Sonnen- 
bestrahlung fest und verhindert so die Priniarbildung von 
lockeren Bleikarbonatschichten. Bei Loten der Bleibleche 
bzw. -bander schiitzt das Barz und wirkt gleichzeitig als 
FluBmittel. Nach den. Lotvorgang erstarrt das Harz und 
Cibernimmt auch im Bereich der Lotstelle die vorgenannte 
Schutzfunktion. 

4 

Die in Losungsmittem, wie Alkoholen, Brennspiritus und 
anderen leicht fluchtigen Losungsmittel gelosten Barze und 
naturlichen Ole werden auf die Bleibleche und -bander 

durch spruhen, Walzen Oder lauchen bei Raumteiaperatur auf- 
getragen. 

Die naturlichen bzw. modifizierten naturlichen Harze kon- 
nen auch ganz oder teilweise durch entsprechend wirkende 
Kunstharze ersetzt sein. 

Die in der Zeichnung wiedergegebenen/ eine etwa sieben- 
fache VergroBerung besitzenden Potos zeigen in Pig i 
einen Ausschnitt einer Lotnaht von zwei n.it einer durch 
den Auftrag von Pationationsol gebildeten Wachsschutz- 
schacht uberzogenen Bleiblechen. im Randbereich der Lot- 
naht ist die Wachsschutzschicht zerstSrt und die Primar- 
bildung von Bleikarbonat eiugetreten. 

Bei dem in Pig. 2 dargestellten Ausschnitt verbindet die 
Lotnaht zwei Bleibleche, die n,it einer Schutzschicht auf 
der Basis von Kolophonium beschichtet sind. Die Schutz- 
schicht ist i. Bereich der Lotnaht nicht .erstort, so daB 
eine Primarbildung von Bleikarbonat nicht eingesetzt hat 
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Der mit der Erfindung eraielte Vorteil besteht insbeson- 
dere darin, daB die Schutzschicht sowohl ale Plufiwittel 
wahrend des Verbindungsvorganges durch Loten dient als 
auch eine ausgezeicbnete Schutzschicbt fUr Bleibleche una 
-bander gegen die PrimSrbiidung von fileikarbonat dar- 
stellt* 
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patentansprUche 



1. Bleibleche und -bander, deren OberflSche nit einer 
SchutZBchicht gegen diirch die Bildung weiBer baslscher 
Bleikarbonatschichten entstebender Korrosion versehen 
Bind, dadurch gekennaeichnefc . dae die Schutzschicht aue 
naturlichen Oder modifizierten natOrlichen, witterungs- 
bestSndigen Barzen z.B. Kolophonium besteht. 



2. Bleibleche und -binder na6h Anspruch 1, daourcfa qekeim - 
zeichnet, das die Schutzschicht ganz odex teilweiee 
durch ein entsprechend virkendes Kunstharz ersetzt ist. 

♦ 

3. Verfahren zur Her«tellung der Schutzschicht nach den 
Ansprucheh 1 und 2, dadurch cekennzeichnet . daB die 
Bleibleche und -bSnder in organische Losungen von na- 
tiirlichen Oder nodif izierten natOrlichen Harzen bs^w. 
Kunstharzen eingetaucht oder mit deren Losungen be- 
sprOht Oder gewalzt werden. 



f 



0137535 




* ' * ; 
9 t 

I f ' 
f r • 



• » 



0137535 





Europaisches 
Patentamt 



europAischer recherchenbericht 



0137536 

Nummer dcr AnmeMung 



einschlAgige dokumente 



Kategoriel 



KMnzaiehnung das Ookumenti mit Angaba. aowall aifoniarileh. 

Oar iMBgabUehan Taila 



XI DP - A - 148 193 (KASPER, EBER- 

HARD) 

* Seite 3; Anspruoh * 

DE •- Al - 3 001 882 (THE BRITISH 
PETROLEUM CO., LTD.) 

* Anspruch 10; Seite 5, Zeilen 
21-31 * 



Balrittt 
Antpruch 



1-3 



1,2 



X | DE - Al 2 701 927 (METALLGESELL- 13 

SCHAFT AG) 

* Seite 5, Zeilen 26-30 * • 



EP 84201231. 2 

KLASSIFIKATlONDEn 
ANMELDUNG (Int. €1.4) 



C 23 F 11/10 
C 09 D 5/08 
B 05 D 7/14 



DE - C - 858 119 (BADISCHE ANILIN-|l-3 
-& 50DA-FABRIK) 

* Anspruch; Beispiele * 



RECHERCHIERTE 

SACHGEBIETE(lnt. OA) 



AT - B - 135 678 (COMPAGNIE GENE 
RALE D'ELECTRICITE) 

* Gesamt * 



- 1 



C 23 F 
C 09 D 
B 05 D 



Oer vorltogencto Recherchenbericht wurrie fur alle Patentontpruche erstelli. 



Reeherchenort 

WIEN 



AbechkiBdatum der Recherche 

21-11-1984 



KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN 
von besondorer Bedeutung atleln betrachtel 
von besondervr Bedeutung in Verbindung mi^atner 0 
anderen VerfiffentUchung dereetben Kategoria L 
techndoQischer Hintargrund 
nichtschriftltcha Offanokrung 

Zwtschanliteratur ^ 
dar Erf indung zugrunda Itagande Theorian odar QruntWtra 



Priifer 



SLAMA 



E : Atteres Patentdokument. das iadoch orst am oder 
nach dam Anmeldedatum veroffentticht wordan ist 
D : in der Anmaldung angefuhrtes Dokumem • 
L : aua andern Grunden angefiihrtas Ookument 



MItgliad der otaichan Patantfamnie. (iberein- 
ttlmmandas Dokumant 



